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Pruf ungsantrag gem. § 44 PatG ist geslellt 

(§> KraMahrzeug-Rohrlertung fur die Fuhrung eines atkoholischen Mediums 

Kraftfahrzeug-Rohrieitung fur die Fuhrung ernes alkohofi- 
schen Mediums, bestehend aus zumindest einem Poiyami- 
drohr mit einer rohrinnenseittgen, geschlossenen. gegen- 
fiber dor Oicke der Rohrwand dtinnen Beschichtung aus ei- 
nem Polyolefin, die im Wege der Coextrusion mit dem 
Polyam'rdrohfverbundenist. 
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Patentanspruche 



1. Kraftfahrzeug-Rohrleitung fiir die Fuhrung eines 
alkoholischen Mediums, — bestehend aus zumin- 
dest einem Poiyamidrohr (1) mit einer rohrinnen- 
seitigen, geschlossenen, gegenuber der Dicke (D) 
der Rohrwand (2) dOnnen Beschichtung (3) aus ei- 
nem Polyolefin, die im Wege der Coextrusion mit 
dem Poiyamidrohr(l) verbunden ist. 

2. Kraftfahrzeug-Rohrieitung nach Anspruch 1, wo- 
bet das Poiyamidrohr (1) eine Wanddicke {£) von 1 
bis 2,5 mm und die Beschichtung (3) eine Wanddik- 
ke (d) von 0,1 bis 0,2 mm aufweist 

3. Kraftfahrzeug-Rohrieitung nach einem der An- 
sprttche J oder 2, wobei das Poiyamidrohr (1) aus 
Polyamid 6 oder 6.6 bzw. 1 1 oder 12 besteht 

4. Krartfabrzeug-Rohrieitung nach einem der An- 
sprQche 1 bis 3, wobei das Polyolefin aus einem 
Po]ymerisat ausPropylen und Maleinsaure besteht 

5. Kraftfahrzeug-Rohrieitung nach einem der An- 
sprtiche 1 bis 4, wobei zumindest das Poiyamidrohr 
(t) einen Weichmacher aufweist und das Aggregat 
aus Poiyamidrohr und Beschichtung (3) schiauchar- 
tigverlegbarist 

Beschreibung 

Die Erfindung geht aus von einer Kraftfahrzeug- 
Rohrieitung fur die Fanning eines alkoholischen Me- 



den Polyamidrohren herausiost und dieses Weichma- 
cher-Alkoholgemisch die Dichtelemente angreift, und 
daB der Weichmacher als klebriger Ruckstand an ande- 
ren Stellen, insbes. auch auf Ventilsitzen, abgelagert 
wird. 

Man konnte daran denken, anstelle von Polyamid fur 
Kraftfahrzeug-Rohrleitungen andere, namlich alkohol- 
feste Kunststoffe einzusetzen. Diese erftillen jedoch den 
eingangs angesprochenen Katalog der Anforderungen, 
die die Kraftfahrzeugindustrie an eine Kraftfahrzeug- 
Rohrleitung stellt, haufig nicht 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Kraftfahrzeug-Rohrieitung zu schaffen, die den Katalog 
der Anforderungen, den die Kraftfahrzeugindustrie 
stellt, erfullt, insoweit aus Polyamid besteht, auBerdem 
aber alkoholbestandig ist 

Gegenstand der Erfindung ist eine Kraftfahrzeug- 
Rohrieitung fur die Ffihrung eines alkoholischen Me- 
diums, bestehend aus zumindest einem Poiyamidrohr 
20 und einer rohrinnensehigen, geschlossenen. gegenuber 
der Dicke der Rohrwand dunnen Beschichtung aus ei- 
nem Polyolefin, die im Wege der Coextrusion mit dem 
Poiyamidrohr verbunden ist Das Poiyamidrohr weist im 
Rahmen der Erfindung zweckmaBigerweise eine Wand- 
dicke von 1 bis 2J5 mm, die Beschichtung eine Wanddik- 
ke von 0, 1 bis 0,2 mm auf. Der AuBendurchmesser einer 
solchen Kraftfahrzeug-RohrJeitung liegt regelmaBig im 
Bereich von 4 bis 16 mm. — ErfindungsgemaB wird nach 
wie vor mit Polyamidrohren gearbeitet, die so dimensio- 
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j. we u>„^m„u jT lTl Z • i — j. Z, 11111 ™J«»"Juroircn gearoeitei, me so aimensio- 

dmms.^tfa^zeug-Rohrleitungbezeichnet.dieTatsa- 30 mert und eingerichtet sind, daB sie dem Katalog der 

che, daB die RohrleiUmg werksmaBig in einem Kraft- Anforderungen, die die Kraftfahrzeugindustrie stellt, 

fehrzeug mstaffiert wird Sie kann aber auch nachtrag- genfigea Der Werkstoff Polyamid ist jedoch mit einer 

lien im Wege der Wartung oder Reparatur eingebaut Polyolefmschicht innenseitig im Wege der Coextrusion 

werden. Der Begrrff alkoholisches Medium bezeichnet in Verbund gebracht, die uberraschenderweise die Ei- 

zunachst Kraf tstoff mit Alkoholzusatz sowie hauptsacb- 35 genschaften des Polyamidrohres in bezug auf den vor- 

• C u a w^- bestehenden Kraftstoff. Das alkohol- gegebenen Anforderungskatalog nicht beeintrachdgen, 

ische Medium und cfemit die Rohrieitungen brauchen aber alkoholfest ist und eine Sperrschicht bildet Der im 

aber nicht dem Kraftstoff system des Kraftfahrzeuges Wege der Coextrusion hergesteilte Verbund ist so innig, 

anzugenoren. Der Begnff alkoholisches Medium be- daB auch extreme Beanspruchungen aufgenommen 

zeichnet insoweit z. EL auch die Flfissigkeit einer Schei- 40 werden. 

benwaschanlage sowie das Druckmedium eines Druck- Nach bevorzugter AusfOhrungsform der Erfindung 

Juft-Bremssystems, Bekanntlich wird in Druckluft- besteht das Poiyamidrohr aus einem Polyamid 6 oder 6.6 

Bremssysteme Alkohol eingefuhrt, urn das Gefrieren bzw. 1 1 oder 12. Das Polyolefin kann aus einem Poiyme- 

von Kondensat zu verhindern, Alkohol meint im Rah- risat aus Propyien und Maleinsaure bestehen Zumin- 

men der Erfindung insbes. Methylalkohol und Athylal- as dest das Poiyamidrohr kann hn Rahmen der Erfindung 

kohoi sowie Mischungen da von mit Wasser. einen Weichmacher aufweisen, so daB das Aggregat aus 

Die bekannten Kraftfahrzeug-Rohrleitungen aus Poiyamidrohr und Beschichtung schlauchartig verleg- 

Polyamid erfuBen einen normierten Katalog von Anfor- bar ist 

derunge^ die die Kraftfahrzeugindustrie veriangt Sie Im folgenden wird die Erfindung anhand einer Jedig- 

smd in DIN 73 ^8 some DIN 74 324 zusammengefaBt 50 lich ein Ausfiihrungsbeispiel darstellenden Zeichnung 



Die bekannten Kraftfahrzeug-Rohrleitungen haben sich 
bewahrt, solange das Medium, das sie fubren, Alkohol 
nicht enthalt Bei Anwesenheit von Alkohol werden je- 
doch storende EfFekte ausgelost: Das Polyamid wird 
angequolien, wobei MafivergroBerungen von 5 bis 10% 55 
auftreten. Das Polyamid wird durch den Alkohol aber 
auch extrahiert, d h. Verarbeitungshilfsmittel, Stabilisa- 
toren, Monomere und Weichmacher werden herausge- 
lost und gehen in das Medium Alkohol fiber. Im iibrigen 
verandert diese Extraktion die Eigenschaften des Roh- 
res. Auch hat Polyamid gegenQber Alkohol eine geringe 
Diffusionsdichte. Handclt es sich urn eine Kraftfahr- 
zeug-RohrJeitung, die einem Bremssystem angehort, bei 
dem das Bremsmedium aus Frostschutzgriinden mit Al- 
kohol yersetzt wird, so treten mfolge der Extraktion 
sporadische Stbrungen durch aufgequollene Dichtele- 
mente und klebrige Belage auf Ventilsitzen auf. Insoweit 
wird vermutet, daB der Alkohol den Weichmacher aus 
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ausfahrlicher erlautert Es zeigen in schematischer Dar- 
stellung 

Kg. t perspektivisch einen Schnitt dweh ein Rohr 
einer erfindungsgemaBen Kraftfahrzeug-Rohrieitung, 

Fig. 2 den vergrbBerten Ausschnitt A aus dem Ge- 
genstand nach Fig. 1. 

Das in den Figuren dargestellte Rohr 1 gehort einer 
Kraftfahrzeug-Rohrieitung fur die Fuhrung eines alko- 
holischen Mediums an. Der Begriff alkoholisches Medi- 
um wurde einleitend eriautert Das Rohr 1 besteht aus 
Polyamid und einer rohrinnenseitigen, geschlossenen, 
gegenuber der Dicke D der Rohrwand 2 dunnen Be- 
schichtung 3 aus einem Polyolefin, die im Wege der 
Coextrusion mit dem Poiyamidrohr i verbunden ist Das 
Poiyamidrohr 1 besitzt dabei eine Wanddicke D 9 die in 
dem in Anspruch 2 angegebenen Bereich liegt Das gilt 
auch fur die Beschichtung 3, die im Ausf Ohrungsbeispiel 
aus Grunden der Verdeutlichung ubertrieben dick ge- 
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3 - , 4 

zeichnet wurde. Die Beschichtung weist im Ausfuh- 
rungsbeispiel eine Wanddicke d von 0,1 mm auf. Bei dem 
Werkstoff f Ur das Polyamidrohr 1 mag es sich um Polya- 
mid 1 2 handeln. Es kann einen Weichmacher aufweisen. 
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